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Abstract of FR2781 81 6 

The weft knitted fabric has a knitted base 
structure (A) with ground stitches and 
additional rows of lock stitches with a stretch 
yarn on the weft, with a second zone (B) 
formed within the base structure (A), with a 
medium holding action and/or a zone (C) with 
a weak holding action. The weft knitted fabric 
(1), with a weft stretch, has a knitted base 
structure (A) with ground stitches and 
additional rows of lock stitches with a stretch 
yarn on the weft. The stretch material gives a 
holding action of a given value which is strong 
in the direction of the rows of stitches and a 
weak elasticity in the direction of the wales. A 
second zone (B) is formed within the base 
structure (A), with a medium holding action 
and/or a zone (C) with a weak holding action. 
The inserted zone (B) is formed by the use of 
long stitches which replace the normal ground 
stitches and stretch lock stitches and doubled 
stitches. The weakest zone (C) is formed 
without a stretch weft, but with rows of ground 
stitches using an elastic synthetic filament, 
using normal stitches alternating with floating 
stitches, with stitch repeats over two to four 
rows. The zones (B) with a medium holding 
action are arranged in the knitted bandage 
product (1 ) after it has been shaped, to lie at a 
part of the body with a convex shape durably 
or temporarily. The zones (C) with the weak 
holding action are placed where the body has 
a concave shape and/or forms folds. The 
zones (B) with a medium holding action are 
formed by rows of stitches with yarns of a 
different color, for the zone to be clearly 
visible. The zones (C) with a weak holding 
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action are formed by a thin synthetic stretch 
filament together with rows of normal stitches 
using a synthetic texturized filament. The 
zones (B) with the medium holding action are 
in a strength value which is lower than the 
main body (A) of the fabric, but stronger than 
at the weak zones (C). An Independent claim 
is included for a knee bandage, with a circular 
colored zone (B) in a medium holding action 
over the kneecap. The zones (C) with a weak 
holding action extend laterally from the sides 
of the center zone (B) round the back of the 
knee. The side edges (1a,1b) are formed from 
the original weft knitted fabric (1 ). A further 
Independent claim is included for a brassiere 
where the strap round the body under the 
cups, and the shoulder straps, are of a weft 
knitted fabric (A) with a strong holding action. 
The cups are made with the material of a 
medium holding action (B) for the bottom of 
the cups and the weak holding action (C) 
material for the top of the cups. The link 
between the cups has a weak holding action 
(C). 
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L'invention concerne un tricot trame elastique pour la realisation 
d'articles, par exemple de soutien ou de contention, presentant des zones 
ayant des extensibilites differentes. 

Elle vise a obtenir des zones de contention differentes dans une 
seule ef meme piece de tricot pour etablir une plus grande souplesse a 
certains endroits en respectant ainsi I'anatomie et plus particulierement 
celle liee aux articulations. Bien que pouvant etre applique aux articles de 
confection, ce tricot est plus particulierement interessant pour les ortheses. 

La traumatoldgie des membres est souvent accompagnee dans 
sa phase de traitement final par la prescription d'ortheses elastiques sous 
forme de genouilleres, chevillieres, coudieres, etc.destinees a soutenir ou 
maintenir I'articulation en place et faciliter sa guerison. Pour renforcer le 
plus souvent le guidage de ces articulations dans leurs parties en saillie 
(exemples : coude, rotule, etc..) ou pour faciliter le mouvement, on utilise 
un evidement, qui est un trou pratique dans le tricot, et dans lequel vient 
s'engager la partie saitlante. Ce dispositif est le plus souvent complete par 
un insert qui, realise soit en mousse, soit en silicone, est dispose dans une 
poche. 

Cette technique de fabrication presente deux inconvenients 
majeurs. Le premier consiste en la sensation de froid percue par 
I'articulation malade, en raison de I'insert et de I'evidement. Le second 
consiste en la formation de microtraumatismes sur la rotule, en raison des 
frottements lateraux repetes sur celle-ci, lors de la remise en extension, par 
les bords de cet evidement ayant tendance a s'engager sous la rotule. 

L'invention a pour objet de remedier a ces inconvenients en 
fournissant un tricot trame, fabrique sur metier rectiligne et remplacant, 
dans la piece tricotee, I'evidement par au moins une zone tricotee 
fournissant une contention differente, de maniere que, apres liaison des 
bords de la piece, par exemple par couture, Particle obtenu soit compose, 
dans certaines rangees de mailles, de zones juxtaposees presentant des 
extensibilites differentes, au moins dans un sens et par exemple dans le 
sens transversal. 

S'il est connu dans le tricotage circulaire, par exemple par la 
demande de brevet francais 2 751 668, de realiser des zones ayant des 
extensibilites differentes par modification, dans au moins certaines rangees 
de mailles, de la nature et de la longueur des mailles, I'etat de la technique 
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connue n'indique pas comment transposer cette technique de tricotage a 
un tricot trame dont la trame est constitute par une gomme guipee ou un fil 
synthetique elastique dont la tension au tricotage et la tenue par les mailles 
determinent un effort de contention devant presenter une valeur 
5 sensiblement constante. 

L'inventicn a egalement pour objet de transposer au tricotage 
rectiligne la technique utilisee en tricotage circulaire pour obtenir des zones 
d'extensibilite differentes en I'adaptant et la completant, afin que, dans un 
article de soutien ou de contention, au moins certaines des zones 

10 d'extensibilite fournissent des efforts de contention, de valeur sensiblement 
constante, alors que d'autres zones extensibles juxtaposees et formees 
dans les memes rangees de mailles, ne sont pas soumises a cette exigence 
de constante d'un effort de contention. 

Selon I'invention, le tricot trame elastique est compose d'un 

15 tricot de base forme par des rangees de mailles de fond et des rangees 
additionnelles de mailles bloquant des fils elastiques disposes en trame, 
fournissant une contention, dite forte, de valeur definie dans la direction 
des rangees de mailles et presentant une elasticite plus faible dans la 
direction des colonnes de mailles, tricot de base dans lequel est formee au 

20 moins une zone de tricot a contention moyenne et/ou au moins une zone de 
contention faible, la zone de tricot a contention moyenne etant formee par 
/emplacement, dans les rangees de mailles de fond et dans les rangees 
additionnelles, de mailles normales par des mailles . longues et par des 
charges, tandis que la zone de contention faible est formee sans fil 

2 5 elastique en trame mais avec des rangees de mailles de fond realisees avec 

un fil synthetique elastique fin et comportant des mailles normales, 
alternant avec des mailles non prises et des reports de mailles sur deux a 
quatre rangees. 

Ainsi, a un tricot de base a forte contention peut etre juxtapose 
30 sur une meme rangee de mailles, soit un tricot de contention moins forte, 
soit un tricot n'offrant qu'une contention faible, mais presentant une 
grande extensibility et des mailles aerees favorisant I'evacuation de la 
sueur, soit aux deux types de tricot. 

Avantageusement, la ou les zones de contention moyenne sont 

3 5 disposees dans les zones de la piece venant, apres confection de I'article, 

au-dessus d'une partie du corps humain qui est convexe, de maniere 
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permanente ou temporaire, tandis que la ou les zones de contention faible 
sont disposees dans des zones de la piece venant au-dessus d'une partie du 
corps qui est concave et/ou torment des plis. 

Cet amenagement permet de realiser des genouilleres, des 
coudieres et voire meme des chevilleres parfaitement adaptees au besoin 
du traitement ou du soutien preventif et presentant, en plus, I'avantage de 
ne comporter aucune autre couture que celle liant les bords de la piece 
tricotee les constituant, done procurant un port agreable. 

Dans une forme d'execution, dans la zone de contention 
moyenne, les rangees additionnelles de mailles sont alternativement de 
couleurs differentes pour former, sur I'endroit du tissu, un marquage 
identifiant cette zone. 

Cette coloration facilite le positionnement de la zone concernee 
sur une partie particuliere du corps, et par exemple sur une partie concave 
telle que la rotule dans une genouillere. 

L'invention concerne aussi certaines articles obtenus avec ce 
tricot, et en particulier une genouillere et un soutien-gorge qui vont etre 
decrits en reference au dessin annexe. 

Figure 1 est une vue de face d'une piece en tricot trame 
elastique obtenu par le precede selon l'invention et destine a la realisation 
d'une genouillere, 

Figure 2 est une vue en perspective de la genouillere obtenue, 
Figures 3, 4 et 5 represented: la forme des mailles de 
differentes zones d'un article tricote selon des tricots dont les schemas 
sont donnes aux figures 6, 7 et 8, 

Figure 9 est une vue en perspective d'un soutien-gorge pour le 
sport obtenu a partir d'une piece realisee dans le tricot trame selon 
l'invention. 

La piece tricotee 1 representee a la figure 1 est done composee 
d'un tricot de base A constituant I'essentiel de cette piece et dans lequel 
sont menagees, d'une part, une zone de tricot a contention moyenne B et, 
d'autre part, deux zones de tricot a contention faible C. S'agissant d'une 
genouillere, la zone de contention moyenne B est circulaire et disposee 
dans la partie centrale de la piece destinee a venir sur la rotule, a la place 
de I'evidement rotulien habituel, tandis que les zones de contention faible C 
sont disposees lateralement, de maniere a former, apres constitution de la 
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genouillere par couture de ses bords longitudinaux la et 1b, une bande 
posterieure D apte a couvrir le creux poplite. 

Comme montre sur le schema de tricotage de figure 6 
correspondent a une premiere forme d'execution du tricot de base A, celui- 
5 ci est compose d'un fil de trame 2 constitue par une gomme guipee, d'un 
fil de fond 3 et d'un fil 4 formant une rangee additionnelle de mailles. Dans 
les zones du tricot de base A, le fil de trame 2 insere entre les aiguilles des 
deux fontures du metier de tricotage rectiligne est ensuite bloque par le fil 
de fond 3 formant une maille (cote1/1) allant des aiguilles avant aux 

10 aiguilles arriere, avec un rapport de 1/1, puis est bloque par le fil 4 passant 
uniquement sur les aiguilles avant et permettant d'etablir a deux la 
frequence de passage du fil elastique. Dans la zone B, correspondant au 
tricot avant une contention moyenne, I'ordre de passage des fils est. le 
meme mais, comme le montre la partie centrale de la figure 6, les mailles 

15 m3 et m4 formees par les fils 3 et 4 sont plus longues que celles voisines 
ml et m2 formees dans la zone A et sont associees a des charges 5 et 6. 
En raison de ce tricotage, le fil de trame 2 est moins bloque et est done 
plus libre, ce qui procure un tricot plus souple fournissant une contention 
de valeur inferieure a celle fournie par le tricot de base A. 

20 La figure 3 represente le tricot ainsi obtenu, a savoir sur sa 

partie gauche, le tricot de base A et, dans sa partie centrale, la zone de 
tricot B ayant une contention moyenne et dans lesquels les mailles envers 
m3 formees par le fil 3 sont plus longues que celles ml formees dans le 
tricot de base et sont associees a des charges 5. Dans cette representation, 

25 pour ne pas compliquer le dessin, les mailles avant formees par le fil 4 ont 
la meme longueur dans les deux zones, alors que, en realite, elles sont plus 
longues dans la zone B. 

La figure 7 est une variante du schema de tricotage de figure 6, 
dans la mesure ou aux trois rangees de depart, est ajoutee une rangee 

30 additionnelle formee par un fil 7. Dans le tricot de base, ce fil 7 forme sur 
les aiguilles arriere des mailles m5, tandis que, dans la zone B de contention 
moyenne, les mailles m6 sont plus longues et formees entre les aiguilles 
arriere et les aiguilles avant, et comprennent des charges 8. Dans le 
processus de fabrication, cette rangee additionnelle est formee avant mise 

35 en place du fil de trame 2. 
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Le fil 7 est avantageusement de couleur differente de cells des 
fils 3 et 4, de facon a former, sur I'endroit d U tricot, un motif colore 
identifiant la zone B de contention moyenne. Ce motif favorise la m.se en 
place de cette zone B sur une partie du corps humain, et par exemple, sur 
la rotule Cette rangee additionnelle permet egalement d'etablir a tro.s le 
passage du fil elastique 3. La figure 4 illustre le tricot ainsi obtenu. 

La figure 8 represente le schema de tricotage du tncot C a 
contention faible, c'est-a-dire a forte extensibility Dans cette zone, la 
gomme de trame 2 est remplacee par un fil synthetique elastique 9 ayant 
un numero metrique faible, (plus ou moins NM150), et pouvant par 
exemple etre constitue par le fil 4 formant la rangee additionnelle dans las 
schemas de tricotage des figures 6 et 7. 

Ce fit est associe a un fil 10 plus gros, et au toucher plus doux, 
qui tricote sur la face interne, ameliore le toucher et le contort en 
masquant le fil elastique au toucher plus reche. Ce fil peut. d'ailleurs, etre 
identique au fit 3 utilise pour constituer le fil de fond dans les schemas de 
tricotage des figures 6 et 7. ^ 

A la figure 8, la premiere rangee de ma.lles ml en til J 
correspond au tricot de base A. La deuxieme rangee represente les ma.lles 
m7 du fil 10 qui est tricote sur les aiguilles de la fonture arnere. La 
troisieme rangee represente des reports 11 de mai.les et la quatrieme 
rangee des mai.les formees par le fil 9 comprenant des mailles m8 formees 
entre la fonture avant et la fonture arriere avec un report de 1/1, alternant 
avec des mailles m9 non prises par une aiguille sur deux de la fonture avant 
i et qui font I'objet du report suivant sur une rangee anterieure de ma.lles 

A , a figure 5 montrant le tricot C obtenu, les reports 
s'effectuent sur deux rangees mais ils peuvent s'effectuer sur tro.s ou 
quatre rangees. 

0 Le remplacement de la gomme 2 en trame par un f.l tncote a 

diminue Tepaisseur du tricot dans la zone C, tandis que les reports torment, 
dans le tricot, des trous 1 3 qui I'aerent et laissent passer la transput. on. 

L'utiiisation d'un fil elastique fin en fil de fond permet d obten.r 
un tricot, elastique en hauteur et en largeur, et de faible content-on, 

!5 pouvant ainsi epouser la forme d'un membre, sans gener le mouvement. 
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Un autre avantage de ce type de tricot est qu'il ne forme aucun 
pli. pouvant gener ie mouvement du membre, lors d'-une flexion importante. 

II faut ici noter que la trame elastique 2, qui est supprimee, reste 
immobilisee dans les zones de tricot de contention forte et de contention 
5 faible, de sorte que, c'est sans dommage pour la contention, que la piece 
ainsi tricotee peut comporter des zones C de forte extensibility. Ces zones 
de forte extensibility sont plus particulierement destinees a venir dans les 
parties du corps qui sont concaves, ou qui se plient, tels que le creux 
poplite pour une genouillere, la pliure du bras pour une coudiere, la plante 
10 des pieds pour une chevillere. 

Un tel tricot peut combiner plusieurs zones de contention 
moyenne et plusieurs zones de contention faible C, mais aussi combiner, 
des zones de contention moyenne B fournissant elles-memes des valeurs de 
contention differente, inferieures a la valeur de la contention du tricot A, 
15 mais superieure a celle procuree par les zones C de faible contention. 

A titre d'exemple, un tricot trame elastique selon I'invention et 
mettant en oeuvre les fils definis dans le tableau I, a. ete decoupe dans 
chacune de ses zones A, B, et C en eprouvettes de 10X5 centimetres et 
chaque eprouvette a fait I'objet d'une mesure de sa force de retraction 
20 apres avoir ete allongee de 30 % de sa longueur, puis a ete soumise a un 
allongement permanent, dans chaque sens, jusqu'a deterioration, de 
maniere a determiner le pourcentage d'allongement maximum. 

TABLEAU I 

25 



Fil 2 


gomme naturelle guipee, fibranne et polyamide, titrage final 
3985 dtex 


Fil 3 


3 bouts de 2/78 dtex de polyamide 6.6 FT 


Fil 4 


lycra guipe polyamide titrage final 661 dtex 


Fil 9 


2 bouts de 2/78 polyamide 6.6 FT 


Fil 10 


lycra guipe polyamide 661 dtex 



Les resultats de ces mesures sont donnes dans le tableau II ci- 

dessous. 
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Tricot de la zone 


% d'allongement 
horizontal maxi 


% allongement 
vertical maxi 


force allongement 
a 30 % 


a 


1 1 0 % 


40 % 


204 Cn/cm 


b 


1 30 % 


60 % 


138 CN/cm 


c 


1 60 % 


280 % 


102 CN/cm 



Ce tableau fait apparaTtre que la piece obtenue permet d'obtenir 
les resultats attendus, puisqu'elle presente, dans son tricot de base A une 
forte contention, dans son tricot a contention moyenne B, une contention 
inferieure, et dans sa zone de contention faible C, une contention plus 
faible que la contention moyenne avec, par contre, une possibility 
d'allongement tres importante, aussi bien dans le sens des rangees de 
mailles que dans le sens des colonnes de cel!e-ci. 

La figure 9 montre ('application de ce tricot a la fabrication en 
une seule piece d'un soutien-gorge pour sportive. Dans ce soutien-gorge, la 
sangle sous poitrinale 20 et les bretelles 22 sont realisees en tricot A a 
forte contention, tandis que la partie inferieure 23 de chauqe bonnet est 
realisee dans un tricot a moyenne contention B et que le dessus des 
bonnets 24 est realise dans un tricot C, a faible contention et forte 
extensibility de meme que la pointe 21 entre les bonnets. Si la sangle 20 
est associee a une bande 25 formant une sorte de brassiere, celle-ci peut 
etre realisee . en tout ou partie en tricot B de contention moyenne et en 
tricot C de faible contention. 

Cet article, qui comporte sur une meme ligne de tricotage, des 
zones fournissant des contentions differentes, ne comporte aucune 
couture, et est done d'un port agreable. 

II est precise ici qu'ii en est de meme pour la fabrication des 
: manchons de soutien ou de contention, de type genouillere, chevillere, 
coudiere, qui peuvent ne comporter aucune couture, autre que celle 
assurant la liaison des deux bords extremes de la piece sortant du metier a 
tricoter rectiligne. 
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REVENDICATIONS 

1. Tricot trame elastique pour la realisation d'articles presentant 
des zones ayant des extensibilites differentes, au moins dans un sens, et 
dans lequel ces differences d'extensibilite resultent, dans certaines rangees 

5 de mailles, de modifications de la nature et de la longueur des mailles, ledit 
tricot formant une piece (1) qui, apres liaison de ses bords (la, 1b) ( 
constitue un article tubulaire, caracterise en ce qu'il est compose d'un 
tricot de base (A) forme par des rangees de mailles de fond (ml) et des 
rangees additionnelles de mailles (m2) bloquant des fils elastiques (2) 

10 disposes en trame, fournissant une contention, dite forte, de valeur defiriie 
dans la direction des rangees de mailles et presentant une elasticite faible 
dans la direction des colonnes de mailles, tricot de base (A) dans lequel est 
formee au moins une zone <B) de tricot a contention moyenne et/ou au 
moins une zone (C) de contention faible, la zone de tricot (B) a contention 

15 moyenne etant formee par remplacement, dans les rangees de mailles de 
fond et dans les rangees additionnelles, de mailles normales (ml, m2) par 
des mailles longues (m3, m4) et par des charges (5, 6), tandis que la zone 
de contention faible (C) est formee sans fil elastique en trame, mais avec 
des rangees de mailles de fond realisees avec un fil synthetique elastique 

20 fin (9), comportant des mailles normales (m8), alternant avec des mailles 
non prises (m9) et des reports de mailles sur deux a quatre rangees. 

2. Tricot trame selon la revendication 1 , caracterise en ce que la 
ou les zones de contention moyenne (B) sont disposees dans les zones de 
la piece (1) venant, apres confection de I'article, au-dessus d'une partie du 

25 corps humain qui est convexe, de maniere permanente ou temporaire, 
tandis que la ou les zones de contention faible (C) sont disposees dans des 
zones de la piece venant au-dessus d'une partie du corps qui est concave 
et/ou forment des plis. 

3. Tricot trame selon la revendication 1, caracterise en ce que 
30 dans la zone de contention moyenne (B), les rangees additionnelles de 

mailles sont formees par des fils (4 et 7) de couleurs differentes pour 
former, sur I'endroit du tissu, un marquage identifiant cette zone. 

4. Tricot trame selon la revendication 1, caracterise en ce que, 
dans la zone de contention faible (C), aux rangees de mailles en fil 

35 synthetique elastique fin (9), sont associees des rangees de mailles 
regulieres (m7) en fil synthetique texture (10). 
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5. Tricot trame selon la revendication 1, caracterise en ce qu'il 
comporte des zones de contention moyenne (B) fournissant des contentions 
de valeurs differentes, inferieures a celle procuree par le tricot de base A, 
mais superieure a celle procuree par le tricot C de contention faible. 

6. Genouillere de contention realisee a partir du tricot trame 
selon I'ensemble des revendications 1 a 4, caracterisee en ce qu'elle 
comprend, dans sa partie venant au dessus de la rotule, une zone circulaire 
de contention moyenne (B) coloree et, dans sa partie venant derriere le 
creux poplite, une zone de contention faible (C) s'etendant 
transversalement de part et d'autre de la couture dorsale et formee par 
aboutement de deux zones laterales menagees pres des bords lateraux (la, 
1b) de la piece originate (1) en tricot trame. 

7. Soutien-gorge realise a partir du tricot trame selon I'ensemble 
des revendications 1 et 2, caracterise en ce que la sangle sous poitrinale 
(20) et les bretelles (22) sont realisees dans le tricot de base (A) a 
contention forte, tandis que les parties inferieures (23) des bonnets sont 
realisees dans un tricot a contention moyenne (B) et que les parties 
superieures (24) des bonnets et la pointe (21) entre bonnets sont realisees 
dans un tricot a faible contention (C). 
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le brevet est delivre. L'lnstitut National de la Propriete Industrielle n'est pas habilite, sauf 
dans le cas d'absence manifeste de nouveaute, a en refuser la.delivrance. La validity d'un 
brevet reieve exclusivement de I'appreciation des tribunaux. 

L'l.N.RI. doit toutefois annexer a chaque brevet un "RAPPORT DE. RECHERCHE" 
citant les elements de I'etat de la technique qui peuvent etre pris en consideration pour 
apprecier la brevetabilite de I'invention. Ce rapport porte sur les revendications figurant au 
brevet qui definissent I'objet de I'invention et delimitent I'etendue de la protection. 

Apres delivrance, I'l.N.PI. peut, a la requete de toute personne interessee, formuler 
un "AVIS DOCUMENTAIRE" sur la base des documents cites dans ce rapport de recherche 
et de tout autre document que le requerant souhaite voir prendre en consideration. 

Conditions d'etablissement du present Rapport de Recherche 

□ Le demandeur a presente des observations en reponse au rapport de recherche 
preliminaire. 

tH Le demandeur a maintenu les revendications. 

□ Le demandeur a modifie les revendications. 

□ Le demandeur a modifie la description pour en eliminer les elements qui n' etaient 
plus en concordance avec les nouvelles revendications. 

O Les tiers ont presente des observations apres publication du rapport de recherche 
preliminaire. 

□ Un rapport de recherche preliminaire complementaire a ete etabli. 

Documents cites dans le present Rapport de Recherche 



La repartition des documents entre les rubriques 1 , 2 et 3 tient compte, le cas 
echeant, des revendications deposees en dernier lieu et/ou des observations presentees. 

□ Les documents enumeres a la rubrique 1 ci-apres sont susceptibles d'etre pris en 
consideration pour apprecier la brevetabilite de I'invention. 

S Les documents enumeres a la rubrique 2 ci-apres illustrent I'arriere-plan 
techhologique general. 

Q Les documents enumeres a la rubrique 3 ci-apres ont ete cites en cours de 
procedure, mais leur pertinence depend de la validite des priorites revendiquees. 

□ Aucun document n'a ete cite en cours de procedure. 



N° d'enregistrement national : 98 10103 



N° de publication : 2781816. 



1. ELEMENTS DE L'ETAT DE LA TECHNIQUE SUSCEPTIBLES D'ETRE PRIS EN 
CONSIDERATION POUR APPRECIER LA BREVET ABILITE DE L'INVENTION 


Reference des documents 

(avec indication, le cas echeant, des parties pertinentes) 


Revendications du 
brevet concernees 


NEANT 




2.ELEMENTS DE L'ETAT DE LA TECHNIQUE ILLUSTRANT 
L'ARRIERE-PLAN TECHNOLOGIQUE GENERAL 




WO 97 47262 A (INNOTHERA TOPIC INTERNATIONAL) 18 decembre 1997 




FR 2 633 512 A (RICHARD FRERES S.A.) 5 janvier 1990 




DE 196 14 877 A (FERD. HAUBER GMBH & CO KG) 23 octobre 1997 




FR 2 751 668 A (DIM S.A.) 30 janvier 1998 




3. ELEMENTS DE L'ETAT DE LA TECHNIQUE DONT LA PERTINENCE 
DEPEND DE LA VALIDITE DES PRIORITES 


Reference des documents 

(avec indication, le cas echeant, des parties pertinentes) . 


Revendications du 
brevet concernees 


NEANT 





